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(54) Composition translucide applicable sur I'ongle 



(57) L'invention se rapporte & une composition ap- 
plicable sur I'ongle, se presentant sous forme transluci- 
de et comprenant au moins un agent filmogene, au 



moins un agent plastlf iant, au moins un solvant et de la 
silice. La composition obtenue s'applique correctement 
et en quantity suffisante sur I'ongle, et permet d'obtenir 
un film transparent et d'une certaine brillance. 



CO 

u> 

(O 
N 

o 

Q. 
LU 



BEST AVAILABLE COPY 



Printed by Jouve, 76001 PARIS (FR) 



EP 0714 653 A1 

„ Description 

^invention se rapporte a une composition applicable sur I'ongle naturel ou synthetique comprenant de la siltce 
ainsi qu'a I'utilisation de silice dans une telle composition. 
5 Les compositions applicables sur I'ongle, de type vemis a ongles, comprennent generalement comme base au 

moins un agent filmogene, au moins un plastifiant et au moins un solvant. 

Ces compositions sont generalement tres flu ides et ne permettent pas un etalement correct de ladite composition sur 
I'ongle. En effet, la composition n'est pas deposee sur Pongle en quantite suffisante. L'ajout d'au moins un compose 
choisi parmi les argiles. telle que la behtonite, permet d'epaissir la composition pour permettre un meilleur etalement 
w sur I'ongle. 

Toutefois, l'ajout d'un tel compose opacifie la composition tout en lui donnant une couleur plus ou moins jaunatre 
desagreable pour I'oeil, au sein du flacon qui la contient. Cet aspect est generalement masque par la presence de 
pigments et/ou de colorants dans la composition de vemis a ongles. 

II n'est done pas possible de preparer une composition applicable sur I'ongle se presentant sous forme translucide 
is lorsqu'elle contient un compose tel que la bentone. 

Aussi le but de Invention est de proposer une composition applicable correctement et en quantite suffisante sur 
I'ongle, qui ne soit pas opacrfiante et jaunatre dans Is flacon qui la contient, tout en etant thbeotrope e'est-a-dire pouvant 
passer d'un etat gelifie a un etat liquids par simple agitation, et inversement apres repos. 

Un objet de Invention est done une composition applicable sur I'ongle se presentant sous forme translucide 
comprenant au moins un agent filmogene, au moins un agent plastifiant, au moins un solvant et de la silice pyrogenee' 

La composition selon Invention presente ravantage de permettre I'obtention d'un film transparent sur I'ongle 
Un autre avantage de ia composition selon {'invention est de se presenter sous forme legerement gelifiee, ce qui permet 
I'lncorporation de fines particules insolubles qui restent en suspension dans le milieu, sans modifier de maniere sioni- 
ficative la texture et ia viscosrte de la composition. 

On peut ainsi obtenir une composition thbeotrope et translucide qui comprend des particules en suspension 

(.'invention a egalement pour objet I'utilisation de silice pyrogenee comme agent epaississant d'une composition 
translucide, eventuellement telle que definie precedemment. 

L'inventbn se rapporte a une composition applicable sur I'ongle comprenant, comme base, au moins un agent 
filmogene, au moms un agent plastifiant et au moins un solvant. Elle comprend de plus de ia silice pyrogenee 
L'agent filmogene present dans la composition selon Invention peut etre choisi parmi la nitrocellulose ou une resine 
telle qu'une resine alkyde, acrylique, polyurethanne, ou resultant de la condensation de formaldehyde avec unearvl- 
sulfonamide. 7 

L'agent filmogene peut dtre present en une quantite de 5 a 20 %, de preference 10-14 %, en poids par rapport au 
poids total de la composition. 

L'agent plastifiant present dans la composition selon ('invention peut etre choisi parmi le camphre, les phtalates 
et/ou les esters. r 

L'agent plastifiant peut etre present en une quantite de 6 a 25 %, de preference 1 6-20 %, en poids par rapport au ooids 
total de la composition. 

Le solvant present dans la composition selon ('invention peut etre choisi parmi les alcools ethylique, isopropvliaue 
*o butylique, les acetates cfethyle, de butyle, les cetones. • " 

Le solvant peut etre present en une quantite allant de 60 a 85 % en poids, de preference 72-78% en poids par raoDort 
au poids total de la composition. 

La composition selon invention peut egalement comprendre au moins un diluant qui peut dtre choisi parmi les hydro- 
carbures aromatiques ou aliphatiques tels que le toluene. 
* Le diluant present dans la composition peut etre present en une quantite allant de 0 a 35% en poids, de preference 
20-27 % en poids, par rapport au poids total de la composition. 

La silice presente dans la composition selon Invention peut se presenter sous forme de silice pyrogenee hydro- 
phile ou hydrophobe. 7 

Les silices pyrogenees sont obtenues par hydrolyse a haute temperature d'un compose volatil de silicium dans une 
so flamme oxhydrique. II s'ensuit la production d'une silice finement divisee. Par reaction, on peut modifier chimiquement 

la surface, par reduction du nombre de groupes silanol afin d'obtenir une silice hydrophobe 

La silice peut Stre presente en une quantite allant de 0,1 a 3 % en poids, de preference 0.4-0,8 % en poids par rapport 

au poids total de la composition. 

La composition selon Invention se presente done sous forme translucide, e'est-a-dire sous une forme non opaque 
ss et non opalescente, ou encore sous une forme permettant le passage de la lumiere sans permettre de distinguer les 

formes. Sa densrte optique, mesuree dans une cuve en quartz de 10 mm, est de preference inferieure a 1 , preferen- 

tiellement de I'ordre de 0, 1 -0,6. 

La composition selon Invention peut comprendre, de plus, au moins un compose sous forme particulaire ou sous 
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*. forme de fibres. 

Ce composd sous forme particulaire ou sous forme de fibre peut dtre present en une quantitd aiiant de 0 a 2 % en 
poids par rapport au poids total de la composition, de preference en une quantite comprise entre 0,01 et 0.5%. 
Le compose sous forme de fibres peut dtre choisi parmi les fibres de Nylon et les fibres d'aramide. 
5 Par I' expression fibres d'aramide", on doit entendre des fibres de poly(paraphenyiene-terephtalamide) obtenues par 
polymerisation de la paraphenyienediamine et du chbrure de tdrdphtallyle. Parmi les fibres d'aramide qui peuvent dtre 
utilisdes dans les compositions selon I'invention, on peut citer les fibres connues sous les denominations commerciales 
de 'KEVLAR' en particulier de 'KEVLAR DRY PULP' de la societe DUPONT DE NEMOURS, et 'ARENKA* de la socidtd 
ENKA GLAN2STOFF. 

10 Le compose sous forme de particuies peut dtre choisi parmi les particuies de diamant, ies particules de nitrure de bore, 
les particuies de nacre et/ou les particuies de pierre ponce. 

Le compose sous forme de particuies peut avoir, de preference, des dimensions de particuies comprises entre 1 et 
100 urn 

La composition selon ('invention peut comprendre de plus au moins un compose cosmetiquement actrf, pouvant 
is dtre choisi parmi les vitamines, les hydratants, les agent6 durcissant, les fittres solaires, les dpaississants et/ou les 
matieres premieres d'origine biotogique. La composition selon I'invention peut aussi comprendre au moins un colorant, 
voire un pigment mineral ou organique en petite quantite. 

Ces additif s peuvent dtre prdsents en une quantitd aiiant de 0 a 3 % en poids par rapport au poids total de la composition. 
La composition peut se prdsenter sous forme d'un vemis a ongles, trds peu colord, et/ou sous forme d'un produit 
20 de soin pour ongles. 

Selon sa destination finale, elle peut comprendre ies constituants habituellement presents dans de telles compositions. 

L'inventfon a dgalement pour objet I'utilisation de silice pyrogdnde comme agent dpaississant d'une composition 
se presentant sous forme transiucide, notamment d'une composition a appliquer sur I'ongle. 
On a en effet constatd que la composition selon I'invention se prdsente sous dpaissie, voire gdliflde, par rapport a une 
25 composition ne comprenant pas de silice pyrogdnde. 

L'inventfon va maintenant dtre decrite plus en detail au moyen des exemples qui suivent et qui sont donnes uni- 
quement a titre illustratif , et dans lesquels les pourcentages sont en poids. 

Exempie 1 

30 

Nitrocellulose 10 g 
Plastifiant et rdsine 15 g 

- Acetate d'dthyie 74,5 g 

Silice pyrogdnde (Aerosil 200 hydrophile de Degussa) 0,5 g 

35 

La composition obtenue est transiucide et de texture addquate. Elle s'dtale aisdment sur les ongles et permet I'obtention 
d'un film uniforme et brillant addquat. 

Exempie 2 

40 

Nitrocellulose 10 g 
Plastifiant et rdsine 15 g 

- Acdtate d'dthyie 74,45 g 

Silice pyrogdnde (Aerosil R972 hydrophobe de Degussa) 0,5 g 
45 - Poudre de diamant 0,05 g 

La composition obtenue est transiucide et de texture addquate. Elle contient des particuies de diamant qui restent en 
suspension. Elle s'dtale aisdment sur les ongles et permet I'obtention d'un film uniforme addquat, qui prdsente une 
certaine briilance. 

so 

Exempie 3 

- Nitrocellulose 16 g 

- Plastifiant et rdsine 1 5 g 
55 - Acdtate d'dthyie 67,9 g 

Silice pyrogdnde 0,8 g 
Particuies de nacre 0,3 g 
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Cette composition est translucide et permet I'obtentbn d'un film uniforms poss6dant de bonnes propridtes cosmetiques. 
Example 4 



5 On effectue une mesure de transmission directs de la lumiere, sur plusieurs compositions comprenant de ia si lice 

pyrogenee (Aerosil 200) ou de ia bentone. La composition comprend par ailleurs 1 0 g de nitrocellulose, 1 5 g de resine 
et de plastifiant et le complement a 100 g d'acetate d'ethyle. 

On mesure la densite optique de ces compositions, d'une maniere usuelle, en utilisant des cuves en quartz de 10 
mm d'epaisseur. 

10 on obtient les resultats suivants : 
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Composition 


Silice 


Bentone 


Densite optique 


A 




3% . 


2,250 


B 




1% 


2,002 


C 




0,5% 


1,272 


D 


3% 




0,530 


E 


1% 




0.253 


F 


0,5% 




0,158 


Temoin 






0,026 



2S On constate done que les compositions comprenant de la silice presentent une densitd optique faible, en compa- 

raison avec les compositions comprenant un agent rheologique usuel, la bentone. 

De plus, une appreciation visuelle des differentes compositions donne les resultats qualitatifs suivants : 
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compositions A, B et C : opaques, tres diffusantes et d'aspect visqueux 
compositions D, E et F : translucides, assez fluides. 



Revendications 
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1 . Composition applicable sur I'ongle se presentant sous forme translucide, comprenant au moins un agent filmogene, 
au moins un agent plastifiant, au moins un solvant, caractensee en ce qu'elle comprend de plus de la silice pyro^ 
genee. 

2. Composition selon la revendication 1 , caractensee en ce que la silice est de ia silice pyrogenee hydrophile ou 
hydrophobe. 

3. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle comprend en outre au moins 
un compose sous forme particulate et/ou sous forme de fibres. 

4. Composition selon la revendication 3, caractensee en ce que ledit compose est choisi parmi les fibres de Nylon, 
les fibres d'aramide, les particules de diamant, les particules de nitrure de bore, les particules de nacre et/ou les 
particules de pierre ponce. 

5. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en qu'elle comprend en outre au moins un 
compose cosmetiquement actif . 

6. Composition selon la revendication 5, caracteris6e en ce que le compose actif est choisi parmi les hydratants, les 
agents durcissants, les filtres solaires, les vitamines, les 6paississants et/ou les matieres premieres d'origine bb- 
logique. 

7. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la silice est presente en une 
quantite allant de 0,1 a 3 %, de preference 0,4-0,8% en poids, par rapport au poids total de la composition. 
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* 8. Composition seton rune dee revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle presente une densite 
optique inferieure a 1 , de preference comprise entre 0,1 et 0,6. 

9. Composition sebn Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle se presente sous la forme 
s d'un vemis a ongle. 

10. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle se presente sous forme d'un 
produit de soin pour ongles. 

10 11. utilisation de silice pyrogenee comme agent epaississant d'une composition translucide. 

1 2. Utilisation de silice pyrogenee comme agent epaississant d'une composition selon I'une des revendications 1 a 1 0. 
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page 47-61 

DJELASII ET AL. 'L'ongle: griffe ou 
ornement 1 
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